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(57) Abstract: Disclosed is a sling for fixing or 
carrying loads, consisting of a tubular tissue (4) or a 
tube-like tissue or fabric having two ends (5, 6), one 
of said ends being narrower than or ^proximately 
as large as, and the other end be^ng larger than or 
approximately as laige as. the remaining tubular 
tissue located between the two ends. The two 
ends (5, 6) form a junction point (7) by inserting 
the narrower end (S) into the larger end (6) and 
providing said narrower end (5) with at least one 
seam (8) in the area of the junction point (7), 
whereby the junction point (7) is thinner, shorter, 
or narrower at a predefined strength than in conventional overiapping ends. Disclosed are uses of such slings in skiing, mountain 
climbing, and in the area of woric safety. 

(57) Zusammenfassung: Schlinge zura Befestigen oder Tragen von Lasten bestehend aus einem Schlauchgewebe (4), resp. einem 
schlauchartigen Gcwebe oder Gewirke mit zwei Enden (5. 6), wovon das eine schmaler oder in etwa gleichgross und das andwe 
breiter oder in etwa gleichgross beztiglich dem zwischen den Enden befindlichen, restlichen Schlauchgewebe ausgebildet isi. Die 
beiden Enden (5, 6) bilden eine Verbindungstelle (7), indem das schmSlere Ende (5) in das breitere Ende (6) eingebracht voriiegt und 
im Bereich der Verbindungsstelle (7) mindestens eine Nahi (8) aufweist. Dadurch ist die Veibindungsstelle (7) fiir eine voigegebene 
Festigkeit dUnner, ktiraer oder schmMler ausgebildet als dies bei herkammlich Uberiappenden Enden der Fall ist. Verwendungen 
derartiger Schlingen im Skisport, Kletteisport und im Arbeitssicherheitsbereich werden beschrieben. 
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Schllnge 

Die Eiftndung betrifft eine Schlinge gemass Patentanspmch 1 sowie Verwendungen 
derselben gemass den PatentansprQchen 12-15. 

Schlingen werden aus Bandgeweben oder Bandschlauchen gewoben und so vemSlht 
und gefertigt, dass eine Endlosschlinge entsteht. Diese Schilngen habenden Nachteil. 
dass sie eine grosse Verdickung an der Nahtstelle aufweisen mOssen, um die ge- 
forderten Normfestigl<eiten zu erhalten. Im Weiteren mOssen die Gewebe mit sehr 
liohen Festigl^eiten konstruiert werden und gewoben werden, um den NShverlust an 
der Nahtstelle zu kompensieren. Ebenfalls muss eine bestimmte Breite oder Dicke des 
Bandmaterials gepaart mit der Festigkelt der eingesetzten Materialien in Schuss und 
Kette mit einer bestimmten Bindungsart gewoben werden. um die vorgeschriebenen 
Festlgkeiten zu erreichen. 

Die Schlingen sollten aber voraliem Im Sport-, Freizeit-, Hobby- und Arbeitssicherheits- 
bereich Susserst kieine Querschnitte, gerlngstmSgliche Verdickungen an der Nahtstelle 
und auch geringe Gewichte aufweisen. 

Nach der US 5,873,613 ist ein mechanisches Element bekannt, welches mit einer 
Bandschlinge mit Qberlappenden Enden mit einem Kletterseil verbunden ist. Nachteilig 
ist dabei, dass die Nahtstelle zur Verbindung der Qberlappenden Enden einen Festig- 
keitsverlust von 25 - 30 % mit sich bringt. Zudem stellt die Nahtstelle eine erhebliche 
Behinderung fur das Rutschen im Anschlagelement dar, was auch mit einem erhShten 
Verschleiss verbunden ist 

Nach der US 5,829,374 ist eine besonders genahte Endverbindung an einem Sell be- 
kannt, welche besondere Eigenschaften fOr eine hohe Endverbindungsfestigkeit auf- 
weist. 

Im Weiteren ist nach der US 4,396,091 eine Schlinge bekannt, die an einen Sicher- 
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heitsgurt, resp. Hamisch befestlgt wurde und die eine selbstregulierende Verstellbarke'rt 
aufweist. 

Nach der US 4.083.521 ist ein mechanlsches Element fur den EInsatz Im Klettersporl 
bekannt, das mit einer Schllnge Oder einer Seilschllnge verbunden wird. 

Es Ist die Aufgabe der vorliegenden Erflndung, eine Schllnge vorzuschlagen, die an 
der Verbindungsstelle nur eine unwesentliche Verdlckung, ein geringes Gewicht bel 
einer hohen Zugfestigkelt aufweist 

Erflndungsgemass wird diese Aufgabe mit einer Schiinge gemass dem Wortlaut nach 
Patentanspruch 1 und m'rt Verwendungen gemass dem Wortlaut nach den Patentan- 
sprOchen 12-15 gelost. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung naher eriautert. Es zeigen: 

Rg. 1 Ansicht einer bekannten Schiinge 

Fig. 2 Ansicht einer erfindungsgemassen Schiinge 

Fig. 3 Schiinge mit Schmalbereich 

Fig. 4 Schiinge mit Zugstrangen 

Fig. 5 Schiinge mit schmalem Querschnitt fur Befestigungen 

Fig. 6 Schiinge mit schmalem Querschnitt und breitem Querschnitt an der 
Verbindungsstelle 

Fig. 7 Erstes Ausfuhrungsbeispiel einer Schiinge mit schmalem Querschnitt fur 
das EInhangen eines Karabiners und einem breitem Querschnitt im 
Verbindungsbereich 

Rg- 8 Zweites Ausfuhrungsbeispiel einer Schiinge mit hochfest vemahtem 
elastischem Teil 

Rg. 9 Drittes Ausfuhrungsbeispiel einer Schiinge mit schmalem Querschnitt und 

eingehangtem Karablner und einem breitem Querschnitt im Verbindungs- 
bereich mit Riegelvemahung 

Fig. 10 Viertes Ausfuhrungsbeispiel einer Schiinge an Skistock befestigt mit 
schmalen Teilen und elastischem Teil hochfest vemaht in Teilbereich 

Rg. 11 FOnftes Ausfuhrungsbeispiel einer Schiinge mit elastischem Tell als 



wo 03/059462 



PCT/CH03/00028 



3 

Rucksackgurte 

Rg. 1 zeigt die Ansicht elner bekannten Schllnge. Die Schlinge 10 besteht 2.B. aus 
einem gewobenen Band 1 und weist Enden 2, 2' auf, die ubereinander liegen und und 
durchgehend vernaht siad. Die slch dadurch ergebende Nahtstelle 3 zeigt eine 
unerwOnschte Verdickung, deren Nachteile bereits beschrieben wurden. 

Rg. 2 zeigt die Ansicht elner erfindungsgemassen Schlinge. Eine Schlinge 20 besteht 
aus eInem Schlauchgewebe 4, resp. einem schlauchartigen Gewebe Oder Gewirke mit 
Enden 5, 6, woven das eine Ende 5 schmaler Oder in etwa gleichgross und das andere 
Ende 6 breiter oder In etwa gleichgross ausgebildet ist bezOglich dem zwischen den 
Enden befindlichen, restiichen Schlauchgewebe 4. Das Ende 5 kann damit in das 
breitere, aufgeweltet vorliegende Ende 6 hinelngesteckl. bzw. ineinander eingebracht 
warden, wodurch eine Verblndungsstelle 7 gebildet wind, in deren Bereich die beiden 
Enden durch mindestens eine Naht 8 verbunden werden. 

Die Verblndungsstelle 7 Ist nun fQr eine vorgegebene Festigkeit dunner, kQrzer oder 
schmaler ausgebildet als dies bel herkommlich uberlappenden Enden der Fall ist- 
Diese Schlinge welst einen mSglichst kleinen Querschnitt im Dicken/Breitenverhaltnis 
auf. Sie eignet slch zum Befestigen oder Tragen von Lasten beliebiger Art. 
Die Schlinge wird mIt Befestigungsmittein, wie Karabiner, Haken, Osen, Kunststoff- 
teilen, Aluminiumstaben und Stahlrohren verbunden, eingehangt oder es werden Teile 
daran gespritzt oder gegossen, sodass an diesen Stellen ein moglichst geringer 
Durchmesser, bzw. Quers6hnitt der Schlinge vorhanden ist. 

Die Schllngen werden gewoben, gewirkt, geflochten, gedreht, dass sie an bestimmten 
Stellen breitere Querschnitte als an den anderen Stellen aufweisen und In elner 
Schlaufenform vorliegen. Die beiden Enden werden dann zu elner Schlinge in endloser 
Fomi zusammengebracht und sind im Durchmesser, bzw. im Querschnitt so ange- 
passt. dass das eine Ende innerhalb des anderen Endes Platz findet. Die Vemahung, 
Verschwelssung oder mechanlsche Verankemng der Ineinander gesteckten Enden 
ergibt durch die verdoppelte Flache der Enden eine wesentlich hohere Verbindungs- 
festigkeit. 

Die Schllngen werden als Vollschlingen in endloser Fomi venA^endet. Schlingen dieser 
Art werden als Anschlagschlingen f Or das Befestigen von Absturzslcherungssystemen. 
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Seilen, Gurten, Falldampfer oder fur das Befestigen an Haken, Baumen, Tragem, 
Eisenstangen und dergleichen verwendet. 

Fig. 3 zeigt eine Schlinge mit Schmalbereich. Die Verbindungsstelle 7 ist gemass Rg. 
2 hergestellt, ist flach ausgebiidet und weist eine obere und eine untere Rache 15, 15' 
auf. Damit weist die Schlinge auf der oberen und unteren Flache 15, 15' eine urn 50% 
dOnnere Verbindungsstelle 7 mit geringerem, kleineren Obergang der beiden Enden 
5, 6 auf als dies bei lierkSmmlich uberlappenden Enden der Fall ist. 
Die Verbindungsstelle 7 der beiden ineinander gesteckten, bzw. gefugten Enden 5, 6 
mit deren Vernahung zu je 2 Geweben anstelle von je einem Gewebe weist eine 
wesentlich hohere Zugkraft auf. 

Die Enden 5. 6 sind nicht notweniger Weise aus dem gleichen Material gefertigt. So 
Ist die IVlaterialwahl in breitem IVIasse auf die Anwendungszwecke abzustimmen. ZB. 
ist das eine Ende 6 ein Schlauch und das andere Ende 5 ein unelastisches, ein 
halbelasttsches, ein teilelastisches oder ein elastisches Band, wobei die Vernahung der 
Enden eine hohere Zugkraft und eine geringere Verdickung an der Verbindungsstelle 
aufwelst. 

Auf der der Verbindungsstelle 7 gegenuberliegenden Seite der Schlinge 20 befindet 
sich eine Schmalstelle 9, bzw. ein Schmalbereich fur das materialschonende Eln- 
bringen eines Karabiners oder dergleichen. 

Das Schlauchgewebe 4 ist an mindestens einer weiteren Stelle im Querschnitt bezug- 
lich dem restlichen Schlauchgewebe dQnner oder schmSler ausgebiidet und weist 
dadurch mindestens einen Schmalbereich, bzw. eine Schmalstelle 9 auf. Im Weiteren 
kann das Schlauchgewebe 4 an mindestens einer Stelle als Band und an mindestens 
einer anderen Stelle als Kordel ausgebiidet sein, wobel sich diese Stellen in beliebiger 
Folge aneinander reihen und sich die Enden Jewells durch Hineinstec^en verbinden 
lassen. 

Fig, 4 zeigt Schlinge mit Zugstrangen. Die Schlinge 20 weist Im Schlauchgewebe 4 
eine Vlelzahl von Zugstrangen 1 1 auf, die entweder eine extrem hohe Festigkeit aus 
IVIaterialelen wie Polyester, Dyneema und Aramid aufwelsen oder aus eInem dehn- 
baren Material bestehen. das eine falldampfende Wirkung hat. Die Zugstrange 11 
liegen frei innerhalb des Schlauchgewebes 4 oder sind teilweise mit diesem 
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verbunden. An der Verbindungsstelle 7 sind sie vernaht mit dem umliegenden 
Schlauchgewebe. Dadurch dient das Schlauchgewebe als Kanten- und/oder Schnitt- 
Schutzmantel fOr die Zugstrange. 

Das Schlauchgewebe 4 ist elastisch und die Zugstrange 1 1 unelastisch oder aber das 
Schlauchgewebe 4 ist unelastisch und die ZugstrSnge 1 1 elastisch ausgelegt. 
Das Schlauchgewebe 4 besteht aus einer Kombination von Materialien, die sich 
bezuglich Elastizitat, Dehnverhalten, Schnittfestigkeit, Reissfestigkeit und Abrieb- 
festlgkeit unterscheiden, wodurch ein Optimum an Zugfestigkeit, Abrieb- und Schnitt- 
festigkeit bei geringem Gewicht erzielt wird. Fur das Schlauchgewebe 4 kommt eine 
Kombination von hochfesten Fasern aus Dyneema, Kevlar, Aramid, Polyester und 
Polyamid in Frage. 

Fig. 5 zeigt eine Schlinge mit schmalem Querschnitt fur Befestigungen. Die Schllnge 
20 weist an beiden Seiten einen schmalen Querschnitt 12, 12' aui Die Befestigungen 
konnen Befestigungsteile sein, wie etwa Karabiner, Osen, Stahlschnallen, ElsentrSger 
Oder ahnliche Anschlagsteile oder Anschlagelemente. 

Fig. 6 zeigt eine Schlinge mit schmalem Querschnitt und breitem Querschnitt an der 
Verbindungsstelle. Die Schlinge 20 weist an drel Stellen schmale Querschnitte 13, 13". 
13" auf wahrend die Verbindungsstelle 7 einen breiten Querschnitt aufweist. Diese 
Schlinge ist vor allem fur das Anbringen von Karablnern an drei Stellen geeignet 

Fig. 7 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer Schlinge mit schmalem Querschnitt 
(7 mm Band) fur das Einhangen eines Karabiners und einem breiten Querschnitt (19 
mm Band, vernaht) Im Verbindungsberelch. Die Schlinge 20 besteht aus elastlschem 
Oder halbelastischem Material, wie synthetischerGummi oder Aramid. Dyneema, PEN 
(Polyester), das sich Ober eine gewlsse Strecke dehnen ISsst und danach eine hohe 
Endfestigkelt aufweist. Die Schlinge weist eine L§nge von 60 cm und bei einer 20%- 
igen Dehnung eine Lange von 70 - 80 cm auf. 

Die Lange der Schlinge kann zwischen 20 cm und maxima! 3 m bei entsprechend an- 
gepassten Querschnitten varieren. 

Rg. 8 zeigt ein zweites AusfQhrungsbeispiel einer Schlinge mit elastischem Teil 16 
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hochfest vemaht. Das Schlauchgewebe 4 und der elastische Teil 16 weisen gleiche 
Kettfaden auf. Im elastischen Teil 16 ergeben sich durch die Wahl eines anderen 
Schussmaterials die elastischen Eigenschaften. Es liegt somit In diesem Teil eine 
andersartige Gewebekonstruktion Oder ein anderes Gewirke vor. Der eingeschobene 
elastische Teil 16 eriaubt eine federnde Verbindung des eingeschobenen Elementes 
innerhalb des Schlauchendes. 

Diese Schlinge eignet sich besonders fur eine Verbindung zu Anschlagmitlein Oder zu 
Klettersportgeraten wie Eispickeln. 

Fig. 9 zeigt ein drittes Ausfuhrungsbeispiel einer Schlinge mit schmalem Querschnitt 
und eingehangtem Karabiner und einem breitem Querschnitt im Verbindungsbereich 
mit Riegelvernahung. Die Schlinge 20 weist an der Verbindungsstelle 7 eine Riegel- 
vernahung 14 auf, die nur eine der vielen moglichen Verbindungsarten darstellt, die 
eine hohe Festigkeit mit geringer Verdickung an der Verbindungsstelle gewahrleistet. 

Fig. 1 0 zeigt ein viertes Ausfuhaingsbeispiel einer Schlinge an einem Skistock befestigt 
mit schmalen Teilen und elastischem Teil hochfest vemaht in Teilbereich. Die Schlinge 
20 mit Schlauchgewebe 4, dem elastischen Teil 16 und der Verbindungsstelle 7 weist 
einen Schmalbereich 9 auf, an dem ein Skistock 17 befestigt wird. Das Schlauch- 
gewebe 4 ist breit ausgebiidet und dient wie Qblich fur die Handauflage. Dies ergibt 
eine federnde Wirkung, wobei Schlage gedampft werden Oder die Schlingengrosse 
unter Zug vergrossert wird. 

Derartige teilweise elastische, halbelastische Schlingen finden auch Anwendungen bei 
Ski- und Snowboard-Bindungen. 

Fig. 1 1 zeigt ein funftes Ausfuhrungsbeispiel einer Schlinge mit elastischem Teil als 
Rucksackgurte. Die Schlinge 20 mit Schlauchgewebe 4, dem elastischen Teil 16 und 
der Verbindungsstelle 7 weist einen Brertberelch 18 auf, derzur Schulterauflage dient. 
Das Schlauchgewebe 4 ist uber einen Schmalbereich 9 an der RQckenparUe eines 
Rucksacks 19 verbunden. Diese Schlinge eriaubt eine lastdampfende Wirkung be! 
hoher Festigkeit. 
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PatentansprQche 

1 . Schlinge zum Befestigen oder Tragen von Lasten, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Schlauchgewebe (4), resp. ein schlauchartiges Gewebe Oder Gewirke, zwel 
Enden (5, 6) aufweist, wovon das eine schmaler oder in etwa gleichgross und das 
andere breiter oder gleichgross bezuglich dem zwischen den Enden befindlichen, 
restlichen Schlauchgewebe ausgebildet ist, dass die beiden Enden (5, 6) eine 
Verbindungstelle (7) bilden, indem das schmalere Ende (5) in das breitere Ende (6) 
ineinander eingebracht vorllegt und im Berelch der Verblndungsstelle (7) mindestens 
eine Naht (8) aufweist, die beide Enden (5, 6) verbindet, wodurch die Verblndungs- 
stelle (7) fOr eine vorgegebene Festigkeit dunner, kurzer oder schmaler ausgebildet ist 
als bei herkommlich uberlappenden Enden. 

2. Schlinge nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schlinge auf der 
oberen und unteren Flache (15, 15') eine urn 50% dOnnere Verbindungsstelle (7) mit 
kleinerem Obergang der beiden Enden (5, 6) als bei herkommlich uberlappenden 
Enden aufweist. 

3. Schlinge nach Anspmch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbln- 
dungsstelle (7) der beiden ineinander gesteckten Enden (5, 6) und durch die Ver- 
nahung der beiden ineinander gefugten Enden (5, 6) zu je 2 Geweben anstelle von je 
einem Gewebe eine wesentlich hShere Zugkraft an der Verbindungsstelle aufweist 

4. Schlinge nach eInem der AnsprQche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindungsstelle (7) der beiden ineinander gesteckten Enden (5, 6), wobei das eine 
Ende (6) ein Schlauch ist und das andere Ende (5) ein unelastisches, ein halb- 
elastisches, ein teilelastisches oder ein elastisches Band ist, dass die Vernahung der 
Enden eine hohere Zugkraft und eine geringere Verdickung an der Verbindungsstelle 
aufweist. 
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5. Schlinge nach einem der AnsprQche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schlauchgewebe (4) an mindestens einerweiteren Stelle im QuenschnittbezQglichdem 
restlichen Schlauchgewebe dOnner oder schmaler ausgeblldet 1st und dadurch minde- 
stens einen Schmalbereich, bzw. eine Schmalstelle (9) aufwelst. 

6. Schlinge nach einem der AnsprQche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schlauchgewebe (4) an mindestens einer Stelle als Band und an mindestens einer 
Stelle als Kordel ausgeblldet ist und dass sich diese Stellen in beliebiger Folge 
aneinander reihen und sich durch Hineinstecken verbinden lassen. 

7. Schlinge nach einem der AnsprQche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schlauchgewebe (4) Zugstrange (11) aufwelst, die innerhalb des Schlauchgewebes 
freiliegen, sodass das Schlauchgewebe ais Kanten- und/oder Schnltt-Schutzmsmtel fOr 
die Zugstrange dient. 

8. Schlinge nach einem der AnsprQche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schlauchgewebe (4) elastisch und die Zugstrange (1 1 ) unelastlsch sind Oder dass das 
Schlauchgewebe (4) unelastisch und die Zugstrange (11) elastisch sind. 

9. Schlinge nach einem der AnsprQche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schlauchgewebe (4) im Schmalbereich (9) zu einer Kordel ausgeblldet ist. 

10. Schlinge nach einem der AnsprQche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass <ias 
Schlauchgewebe (4) aus einer Kombination von Materialien besteht, die sich bezOgllch 
Elastizitat. Dehnverhalten, Schnittfestigkelt, Reissfestigkelt und Abriebfestfgkeit 
unterscheiden, wodurch ein Optimum an Zugfestigkelt, Abrieb- und Schnittfestigkelt bel 
geringem Gewicht gegeben Ist. 

1 1 . Schlinge nach einem der AnsprQche 1-10, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schlauchgewebe (4) aus einer Kombination von hochfesten Fasem aus Dyneema, 
Kevlar, Aramid, Polyester und Polyamid besteht 

12. Verwendung der Schlinge nach einem AnsprQche 1 - 11 Im Wettersport 
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1 3. Verwendung der Schlinge nach einem Anspruche 1 - 1 1 als Kletterschlinge Oder 
Anschlagschlinge im Arbeitssicherheitsbereich. 

1 4. Verwendung der Schlinge nach einem Anspruche 1 - 1 1 fiir einen SIdstock Oder 
fur eine Ski- und Snowboard-Bindung. 



1 5. Verwendung der Schlinge nach einem AnsprQche 1 
gurte. 



- 11 fur eine Rucksacktrag* 
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